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PATENTANSPROCHE 

Dichtungsring, vorzugsweise aus einero Elastomer oder Kunststoff, 
wie insbesondere eine Stangendichtung, eine Gleitringdichtung oder 
ein Wellendichtungsring, rait einem GehSuse vorzugsweise aus Metal! 
und einer Beschichtung am AuBenumfang, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Beschichtung am AuBenumfang des Gehauses ( 2 ) zweischichtig 
aus einer inneren elastischen Schicht ( 5 ) und einer darliberlie- 
genden Deckschicht ( 6 ) hoher Festigkeit und geringer Klebnei- 
gung besteht. 

Dichtungsring nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
innere Dichtlackschicht ( 5 ) aus einem Elastomer besteht. 

Dichtungsring nach den Anspruchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB die HuBere Deckschicht ( 6 ) aus einem thermo - oder duropla- 
stischen Kunstharz besteht. 

Dichtungsring nach einem der Ansprtiche 1 bis 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die obere Deckschicht ( 6 ) der Klebrigkeit entge- 
genwirkende ZusStze entha'lt. 

Dichtungsring nach einem der AnsprUche 1 bis 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Dicke der inneren Deckschicht maximal 0,5 mm be- 
tragt. 

Dichtungsring nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Dicke der inneren Deckschicht ( 5 ) mindestens 
0,03 mm betragt. 

Dichtungsring nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Dicke der auBeren Deckschicht ( 6 ) maximal 
0,20 mm betrMgt. 
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8 • Dichtungsring nach einem der Ansprliche 1 bis 6, dadurch gekenn- 

zeichnet, daB die Dicke der SuBeren Deckschicht ( 6 ) mindestens 
0,01 mm betragt. 

9 . Verwendung des Dichtungsringes nach einem der Anspriiche 1 bis 8 

als Wellendichtring zur Abdichtung rotierender Wellen in Auf- 
nahmebohrungen aus Aluminium. 
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Dichtungsring mit einem Gehause vor- 
zugsweise aus Metal 1 

Die Erfindung betrifft einen Dichtungsring, vorzugsweise aus einem Ela- 
stomer Oder Kunststoff, mit einem Gehause vorzugsweise aus Metal 1 und 
einer Beschichtung des Gehauses am AuBenumfang. 

Dichtungsringe, wie insbesondere Dichtringe fUr rotierende Wellen oder 
auf - und abgehende Stangen oder Gleitringdichtungen, bestehen Ublicher- 
weise aus Elastomeren oder Kunststoff und zur Verstarkung eingelagerten 
oder umhiillenden metallischen Versteifungsringen, vorzugsweise aus Stahl. 

Je nach Anwendungsfall werden dazu die geeigneten Elastomerwerkstoffe 
eingesetzt, und wenn die Dichtungsringe hohen thermischen und chemischen 
Belastungen ausgesetzt sind, werden als Elastomere vorzugsweise Fluorela- 
stomere oder aber auch Silikon - oder Polyurathanelastomere verwendet, 
deren Temperatur - und Chemikalienbestandigkeit bekannterma&en besonders 
hoch ist. 

Insbesondere bei Verwenduhg der hochbelastbaren, aber teuren Fluorela- 
stomere werden heute zur Verringerung der Rohstoffkosten vielfach der- 
artige Ringe nur noch am Innenumfang aus den teuren Elastomeren herge- 
stellt. Der weniger stark beanspruchte Haftteil am AuBenumfang, der le- 
diglich eine statische Abdichtung zur Aufnahmebohrung bewirken soil, be- 
steht dann entweder aus einem preiswerteren und normal en Elastomer oder 
aus einem besonders stark aufzubringenden DichtlackUberzug. 

Als Dichtlacke werden vorzugsweise Elastomere, beispielsweise auf der Ba- 
sis von chlorsulfoniertem Polyithylen, eingesetzt, welches, damit eine 
gute statische Abdichtung unter Anpassung an die Dichtfla'chen gewahrlei- 
stet wird, anschlieBend nur zu einer relativ geringen Shore - Harte aus- 
vulkanisiert 1st. 

Derartig weiche Gummischichten haben jedoch den Nachtell, daB sie bei 
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Betriebsbeanspruchung in der Hitze klebrig werden und mit den Dicht- 
flSchen der Aufnahmebohrung verkleben. Ebenso kann die relativ weiche 
Gummischicht bei der Lagerung, dem Transport oder vor allem wahrend 
der Montage durch Einpressen der Ringe in die Aufnahmebohrung be- 
schadigt oder sogar abgeschert und abgeschabt werden. 

Zur Abhilfe werden daher diesen Dichtlacken schon Stoffe, wie beispiels- 
weise PolytetrafluorSthylen, zugesetzt, die ihre Klebneigung herabset- 
zen. Solche Stoffe setzen jedoch die Elastizitat der Lackschichten und 
somit ihre statische Abdichtung herab. Ebenso werden nach der US - PS 
2.889.163 als Lacke thermo - oder duroplastische Kunstharze, wie bei- 
spielsweise Acryl Vinyl -, Phenol Melamin -, Epoxy - oder Alkyd- 
harze, eingesetzt. Solche Lackschichten sind ausreichend fest und be- 
sltzen eine sehr gute Haftung zur Metal If ISche, so daB sie weder kleben 
noch bei der Lagerung, dem Transport und bei der Montage beschadigt wer- 
den. Solche Schichten besitze,n dann jedoch allenfalls nur noch eine sehr 
geringe Elastizitat, so daB sie, damit ein fester Sitz zwischen Ring und 
Aufnahmebohrung zustande kommt, nur in sehr dunnen Schichten aufgetragen 
werden kbnnen. Diese Lacke fUllen dann praktisch nur noch die Bearbei- 
tungsriefen der DichtflSchen aus, so daB die statische Abdichtung 
praktisch durch einen Metall - zu - Metal! kontakt zustande kommt. 
Insbesondere aber dann, wenn die Dichtringe in Leichtmetallgehause ein- 
gebaut werden soil en, entsteht bei den wechselnden Tempera turbeanspru- 
chungen durch die unterschiedliche thermische Ausdehnung von Aluminium. 
gehHuse und stShlernem Versteifungsring am Sitz ein Spalt, der aufgrund 
der fehlenden Elastizitat der Kunstharzschlchten von diesen nicht ausge- 
fUllt wird. Der Dichtungsring ist dann nicht mehr in die Aufnahmebohrung 
eingepaBt, und eine statische Abdichtung ist nicht mehr gewahrleistet. 

Es 1st daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,^1nen Dichtring mit 
einem GehSuse vorzugsweise aus Metall mit einem Dichtlackllberzug der 
FlHche am AuBenumfang und einer Dlchtmanschette aus einem Elastomer oder 
Kunststoff am Innenumfang, w1e insbesondere einen Wellendichtring, eine 
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Stangendichtung Oder eine Gleitringdichtung, zu schaffen, dessen Dicht- - 
lackiiberzug sowohl eine ausreichende Festigkeit gegen Abrieb und Be- 
schadigung bei der Lagerung, beim Transport und der Montage besitzt, und 
der gleichzeitig ausreichend elastisch ist, so daB er insbesondere beim 
Elnbau in Leichtmetall gehause durch thermische Ausdehnung entstandene 
Passungsunterschiede ausgleichen kann. Der Dichtlackiiberzug soil gleich- 
zeitig einfach und kostensparend herstellbar sein/^ 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe durch einen Dichtungsring gelbst, 
dessen GehSuseflache am AuBenumfang zweischichtig mit Dichtlacken von 
unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften uberzogen ist. Und zwar 
besteht erfindungsgemaB die zuerst auf die Metall fl ache aufgetragene 
Lackschicht aus einem elastischen Dichtlack, wie vorzugsweise aus chlor- 
sulfoniertem Polyathylen. Die dariiberliegende Deckschicht besteht vor- 
zugsweise aus Kunstharzlacken, wie auf der Basis von Acryl Vinyl 
Phenol Melamin Epoxy - Qder Alkydharzen. Ebenso kann im Sinne der 
Erfindung fllr diese zweite Schicht ein elastischer Dichtlack wie in der 
ersten Schicht verwendet werden, dem zur Erhohung seiner Festigkeit und / 
Oder zur Erniedrigung seiner Klebneigung Zusatzstoffe zugemischt sind. 

Die erste elastische Dichtlackschicht wird in einer beliebigen Starke 
durch Aufspriihen eines bei spiel sweise in Methyl athylketon gel listen Ela- 
stomers auf die AuBenflachen des Versteifungsringes aufgetragen. Nach 
dem Abtrocknen der ersten Schicht wird darauf die Kunstharzlbsung der 
Deckschicht aufgesprliht. AnschlieBend wird getrocknet und gegebenen- 
. falls kurzfristig im Ofen ausgeheizt. Der Dichtlippenteil aus einem 
Elastomer, kann entweder vor oder nach der Beschichtung am Innenumfang 
in gewohnter Weise anvulkanisiert sein. Vorteilhafterweise wird jedoch 
das Anformen und Anvulkanisieren nachtraglich erfolgen, da durch das 
Ausheizen gleichzeitig Deckschicht und Dichtlippenteil ausgeheizt wer- 
den. 

Durch die Erfindung ist somit ein Dichtungsring mit einem GehSuse ge- 
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schaffen, dessen Dichtlackiiberzug am AuBenumfang des GehSuses sowohl 
elastischer ist als auch eine ausreichende Festigkeit besitzt. Die re- 
lativ dicke erste Schicht sorgt fur eine elastische Einpassung des 
Dichtringes im Gehause, so daB sich gleichzeitig ein fester Sitz bei 
durch thermische Ausdehnung entstehende Durchmesseranderungen von 
Stahlring und Aufnahmebohrung einstellt. Die auBere Deckschicht aus 
vorzugsweise einem Kunstharz dient als Schutzschicht insbesondere ge- 
gen Abrieb und BeschSdigungen bei der Lagerung, dem Transport und der 
Montage sowie zur Verhinderung des Verklebens mit dem AufnahmegehHuse. 

Anhand der Abbildung wird ein Ausfuhrungsbei spiel der Erfindung naher 
erlSutert. 

Und zwar zeigt die Abbildung den Querschnitt durch einen erfindungsge- 
mSB am AuBenumfang beschichteten Wellendichtungsring, Der Wellendich- 
tungsring 1 besitzt einen metallischen VerstSrkungsring 2 und einen 
am Innenumfang anvulkanisierten Dichtlippenteil 3 aus einem Fluorela- 
stomer mit einem Metal! federring 4. Am AuBenumfang 1st direkt auf die 
Metallflache des Versteifungsringes 2 eine erste Dichtlackschicht 5, 
bestehend aus chlorsulfoniertem PolySthylen in einer St'irke von 0,14 mm, 
aufgetragen, und darauf anschlieBend eine Deckschicht 6 aus Alkydharz in 
einer Starke von 0,015 mm. 

Die Lackschichten zeigen nach der Montage durch Einpressen in eine ent- 
sprechende Aluminlumaufbohrung keine Beschadigungen. Gleichzeitig ist der 
Wellendichtring auch bei Temperaturen von 120°C im statischen Dichtheits- 
test am -AuBenumfang vollig dicht. 

Die Erfindung bezieht sich in erster Linie auf Dichtungsringe aus Elasto- 
meren mit einem Metallgehause und einer Dichtlackschicht am AuBenumfang 
zur statischen Abdichtung in Aufnahmebohrungen und insbesondere auf Wel- 
lendichtungen, Stangendichtungen Oder Gleitringdichtungen. Die erfin- 
dungsgemSBe Dichtlackbeschichtung kann jedoch auch bei ahnlichen Dicht- 
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ringen, bei denen eine statische Abdichtung, insbesondere zu Auf- 
nahmebohrungen aus Aluminium, erf order! ich ist, angewendet werden. 
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